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(57) Zusammenfassung 

Verwendung von Homopolymerisaten des Propylens oder Copolymerisaten der Propylens mit C2-Cio-Alk-l-enen, die durch 
die Polymerisation der entsprechenden Monomeren mit Metallocenkatalysatoren erhaltlich sind, zur Herstellung von Formkorpern wie 
SpritzgieBartikel. 



LEDIGLICH ZUR INFORMATION 

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbogen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemass dem 
PCT veroffentlichen. 



AL 


Albanien 


ES 


Spanien 


LS 


Lesotho 


SI 


Slowenien 


AM 


Armenien 


FI 


Finnland 


LT 


Litauen 


SK 


Slowakei 


AT 


Osterreich 


FR 


Frankreich 


LU 


Luxemburg 


SN 


Senegal 


AU 


Australien 


GA 


Gabun 


LV 


Lettland 


SZ 


Swasiland 


AZ 


Aserbaidschan 


GB 


Vereinigtes Konigreich 


MC 


Monaco 


TD 


Tschad 


BA 


Bosnien-Herzegowina 


GE 


Georgien 


MD 


Republik Moldau 


TG 


Togo 


BB 


Barbados 


GH 


Ghana 


MG 


Madagaskar 


TJ 


Tadschikistan 


BE 


Belgien 


GN 


Guinea 


MK 


Die ehemalige jugoslawische 


TM 


Turkmenistan 


BF 


Burkina Faso 


GR 


Griechenland 




Republik Mazedonien 


TR 


Ttirkei 


BG 


Bulgarien 


HU 


Ungarn 


ML 


Mali 


TT 


Trinidad und Tobago 


BJ 


Benin 


IE 


Irland 


MN 


Mongolei 


UA 


Ukraine 


BR 


Brasilien 


IL 


Israel 


MR 


Mauretanien 


UG 


Uganda 


BY 


Belarus 


IS 


Island 


MW 


Malawi 


US 


Vereinigte Staaten von 


CA 


Kanada 


IT 


Italien 


MX 


Mexiko 




Amerika 


CF 


Zentralafrikanische Republik 


JP 


Japan 


NE 


Niger 


UZ 


Usbekistan 


CG 


Kongo 


KE 


Kenia 


NL 


Niederlande 


VN 


Vietnam 


CH 


Schweiz 


KG 


Kirgisistan 


NO 


Norwegen 


YU 


Jugoslawien 


CI 


Cdte d'lvoire 


KP 


Demokratische Volksrepublik 


NZ 


Neuseeland 


ZW 


Zimbabwe 


CM 


Kamerun 




Korea 


PL 


Polen 






CN 


China 


KR 


Republik Korea 


PT 


Portugal 






CU 


Kuba 


KZ 


Kasachstan 


RO 


Rumanien 






CZ 


Tschechische Republik 


LC 


St. Lucia 


RU 


Russische Federation 






DE 


Deutschland 


LI 


Liechtenstein 


SD 


Sudan 






DK 


Danemark 


LK 


Sri Lanka 


SE 


Schweden 






EE 


Estland 


LR 


Liberia 


SG 


Singapur 







WO 99/11678 



PCT/EP98/05334 



SpritzgieS -Artikel aus Metallocen-Polypropylen 
Beschreibung 

5 

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Homopoly- 
merisaten des Propylens Oder Copolymerisaten des Propylens mit C2- 
bis Cio-Alk-1-enen, die durch die Polymerisation der entsprechen- 
den Monomeren mit Metallocenkatalysatoren erhaltlich sind zur 
10 Herstellung von Formkorpern, vorzugsweise von Hohlkorpern ins- 
besondere von SpritzgieB-Artikeln. 

Kunststoffe, insbesondere Olef inpolymerisate, werden mit der 
SpritzgieBtechnik zu Formkorpern verarbeitet. 

15 

Derartige Formkorper, oder die ihnen zugrunde liegenden Polymer e, 
haben jedoch Nachteile. 

Formkorper mit hoher Transparenz, beispielsweise aus Randomcopo- 
20 lymerisaten des Propylens mit anderen Olefinen, haben iiblicher- 
weise eine unbef riedigende Steifigkeit, ausgedriickt durch das 
E-Modul nach ASTM D882. 

Formkorper mit hoher Steifigkeit, beispielsweise aus Homopoly- 
25 merisaten des Propylens, haben andererseits in der Regel eine un- 
genugende Transparenz, gemessen nach ASTM D1003. 

Viele der zur Zeit verfiigbaren Polyolefine, die zur Anwendung im 
SpritzgieBen kommen, haben noch unbef riedigende organoleptische 
30 Eigenschaf ten (unangenehmen Geruch und/oder Geschmack des gefer- 
tigten Artikels) . 

Es bestand daher die Aufgabe, Polymer isate zu entwickeln, die 
hohe Transparenz bei gleichzeitiger guter Steifigkeit in sich 
35 vereinen, und die zudem noch eine geringe Geruchs- und/oder Ge- 
schmacksbelastigung (gute organoleptische Eigenschaf ten) geringe 
xylollosliche Anteile, vorzugsweise weniger als 1,5 Gew.-%, auf - 
weisen. 

40 DemgemaB wurde die Verwendung von Homopolymerisaten des Propylens 
oder Copolymerisate des Propylens mit C 2 - bis Ci 0 -Alk-l-enen, die 
durch die Polymerisation der entsprechenden Monomeren mit Metall- 
ocenkatalysatoren erhaltlich sind, zur Herstellung von Form- 
korpern sowie SpritzgieBartikel, wie in den Patentanspriichen 

45 definiert, gefunden. 
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Die erf indungsgemaBen Polymerisate des Propylens sind Propylen- 
homopolymere oder Copolymere aus Propylen und einem Alk-l-en oder 
mehreren Alk-l-enen, ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus 
Ethylen, 1-Buten, 1-Penten, 1-Hexen, 1-Hepten, 1-Octen, 1-Nonen, 
5 1-Decen oder 4-Methyl-l-penten, oder Mischungen dieser Polymeren, 
wobei die Mischungsverhaltnisse nicht kritisch sind. Als 
Copolymere werden im allgemeinen statistische Copolymere 
verstanden. 

10 Die Propyl enhomopolymere sind im wesentlichen isotaktisch. 

Die Homopolymerisate des Propylens oder Copolymerisate des Propy- 
lens mit C 2 - bis Cio-Alk-1-enen, mit der voranstehend beschriebe- 
nen Zusammensetzung und Struktur, werden durch die Polymerisation 
15 der entsprechenden Monomeren mit Metallocenkatalysatoren erhal- 
ten. Im folgenden werden derartige Propylenpolymere "erfindungs- 
gemaBe Propylenhomo und -copolymere" genannt. 

Unter Metallocenkatalysatoren sind hierin Stof fe zu verstehen, 
20 die im allgemeinen durch die Kombination einer Ubergangsmetall - 
verbindung oder mehrerer Ubergangsmetallverbindungen, vorzugs- 
weise des Titans, Zirkoniums oder Hafniums, die mindestens einen 
Liganden enthalt, der im weitesten Sinne ein Deri vat des Cyclo- 
pentadienylliganden ist, mit einem Aktivator, auch Cokatalysator 
25 oder metalloceniumionenbildende Verbindung genannt, entsteht und 
im allgemeinen gegenuber den beschriebenen Monomeren poly- 
merisationsaktiv sind. Derartige Katalysatoren sind beispiels- 
weise in EP-A 0 545 303, EP-A 0 576 970 und EP-A 0 582 194 be- 
schrieben. 

30 

Gut geeignete Katalysatoren sind beispielsweise in WO 97/19980, 
Seite 3, Zeile 16 bis Seite 11, Zeile 17 beschrieben. 

Ganz besonders bevorzugte Metal locenkomponent en der Katalysator- 
35 sy st erne sind 

rac. -Dimethylsilylenbis (2 -methylbenzindenyl) zirkondichlorid 
rac. -Dimethylsilylenbis (2 -ethylbenzindenyl) zirkondichlorid 
rac. -Dimethylsilylenbis (2 -methylindenyl) zirkondichlorid 
40 rac. -Dimethylsilylenbis (2 , 4 - dimethyl indenyl) zirkondichlorid 
rac . -Dimethylsilylenbis (2,4,7- trime thy 1 indenyl ) zirkondichlorid 
rac . - Dime thy 1 s i ly 1 enb i s ( 2 - me thy 1 - 4 - i sopropy 1 indenyl ) z i rkondi - 
chlorid 

rac . -Dimethylsilylenbis ( 2 -methyl -4,6- dii sopropy 1 indenyl ) zirkondi- 
45 chlorid 

rac. -Dimethylsilylenbis (2 -methyl -4 -phenyl indenyl) zirkondichlorid 
rac. -Dimethylsilylenbis (2 -ethyl -4 -phenyl indenyl) zirkondichlorid 
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rac. -Dimethylsilylenbis (2 -methyl -4 -naphthylindenyl ) zirkondi- 
chlorid 

rac. -Ethylenbis (2 - me thylbenz indenyl) zirkondichlorid 
rac. -Ethylenbis (2 -ethylbenzindenyl ) zirkondichlorid 
5 rac. -Ethylenbis (2 -methylindenyl) zirkondichlorid 
rac. -Ethylenbis (2, 4 -dimethyl indenyl) zirkondichlorid 
rac. -Ethylenbis (2,4,7- tr ime thy 1 indenyl) zirkondichlorid 
rac . -Ethyl en (2 -methyl - 4 - isopropyl indenyl ) z irkondichlorid 
rac. -Ethylenbis (2 -methyl -4 , 6 - diisopropyl indenyl ) zirkondichlorid 
10 rac. -Ethylenbis (2 -methyl -4 -phenyl indenyl) zirkondichlorid 
rac. -Ethylenbis (2 -ethyl -4 -phenyl indenyl) zirkondichlorid 
rac. -Ethylenbis (2 -methyl -4 -naphthylindenyl) zirkondichlorid 

Die Herstellung der Propylenpolymerisate kann in den iiblichen, 
15 fur die Polymerisation von Olefinen verwendeten Reaktoren ent- 
weder diskontinuierlich oder vorzugsweise kontinuierlich er- 
folgen. Geeignete Reaktoren sind unter anderem kontinuierlich be- 
triebene Riihrkessel oder Schleif enreaktoren, wobei man gegebenen- 
falls auch eine Reihe von mehreren hintereinandergeschalteten 
20 Ruhrkesseln oder Schleif enreaktoren verwenden kann. Die Polyme- 
risationsreaktionen lassen sich in der Gasphase in Suspension, in 
flussigen und in iiberkritischen Monomeren oder in inerten 
Ldsungsmitteln durchfuhren. 

25 Die Polymerisationsbedingungen sind an sich unkritisch. Drucke 
von 100 bis 350 000 kPa, vorzugsweise 100 bis 250 000 und ins- 
besondere 100 bis 100 000 kPa, Temperaturen von 0 bis 400°C / vor- 
zugsweise 20 bis 250°C und insbesondere 50 bis 100°C haben sich 
als geeignet erwiesen. 

30 

Das mittlere Molekulargewicht der Polymeren kann mit den in der 
Polymerisationstechnik ublichen Methoden gesteuert werden, 
beispielsweise durch Zufuhr von Molekulargewichtsreglern, wie 
Wasserstoff , welche zu einer Reduzierung des Molekulargewichts 
35 des Polymeren fuhrt oder durch Variation der Polymerisations - 
temperatur, wobei hohe Polymerisationstemperaturen ublicherweise 
ebenfalls zu reduzierten Molekulargewichten fuhren. 

Die erf indungsgemaBen Propylenhomo und -copolymeren haben im 
40 allgemeinen einen SchmelzfluB index (Melt Flow Rate, MFR) gemessen 
bei 230°C und 2,16 kg Auf lagegewicht nach DIN 53735 im Bereich von 
10 bis 100, vorzugsweise im Bereich von 4 0 bis 80 und ins- 
besondere im Bereich von 50 bis 65 g/10 min. 



45 
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4 

Die Molekulargewichtsverteilung der erf indungsgemaBen Propyl en - 
homo und -copolymere Mw/Mn, bestimmt mittels GPC bei 140°C in 
1, 2, 4-Trichlorbenzol gegen Polypropylenstandard, liegt im allge- 
meinen im Bereich von 1,2 bis 3,0, vorzugsweise 1,2 bis 2,5. 

5 

Sowohl das Molekulargewicht Mw, die Molekulargewichtsverteilung 
Mw/Mn, sowie insbesondere der MFR-Wert konnen auch mit der 
Methode des peroxidisch initiierten Abbaus eines Ausgangspoly- 
merisats, vorteilhaft in einem Extruder, eingestellt werden. 
10 Diese Methode ist dem Fachmaim bekannt. 

Die erf indungsgemaBen Homopolymerisate des Propylens haben im 
allgemeinen einen Schmelzpunkt , bestimmt mit der Methode der 
Differential Scanning Calorimetrie (DSC) im Bereich von 80°C bis 
15 170°C, vorzugsweise im Bereich von 135°C bis 165°C und ins- 
besondere im Bereich von 14 0°C bis 165°C. 

Die erf indungsgemaBen Copolymerisate des Propylens mit C2- bis 
Cio-Alk-1-enen haben im allgemeinen einen Schmelzpunkt/ bestimmt 
20 mit der Methode der Differential Scanning Calorimetrie (DSC) 

(Aufheizgeschwindigkeit 20°C/min. ) , im Bereich von 60°C bis 160°C, 
vorzugsweise im Bereich von 80 bis 150°C und insbesondere im 
Bereich von 100°C bis 150°C. 

25 Der Pentadengehalt mmmm, mit anderen Worten die Isotaktizitat, 
der erf indungsgemaBen Homopolymerisate, bestimmt mit der Methode 
der 13C~NMR-Spektroskopie, liegt iiblicherweise im Bereich von 
60 % bis 99 %, vorzugsweise im Bereich von 80 % bis 98 %• 

30 Die xylolloslichen Anteile der erf indungsgemaBen Propylenhomo und 
-copolymeren sind ublicherweise geringer als 1,5 Gew. -%, vorzugs- 
weise geringer als 1,0 Gew.-%. 

Die genannten xylolloslichen Anteile X L wurden f olgendermaBen be- 
35 stimmt: 

In einen 1 -Liter -Dreihalskolben mit Riihrer, Riickf luBkuhler und 
Thermometer wurden 500 ml destilliertes Xylol (Isomerengemisch) 
eingefullt und auf 100°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wurde das 

40 Polymere eingefullt, anschlieBend auf den Siedepunkt des Xylols 
erhitzt und 60 min am Riickf luB gehalten. AnschlieBend wurde die 
Warmezufuhr abgebrochen, innerhalb von 20 min mit einem Kaltebad 
auf 5°C abgekuhlt und dann wieder auf 20°C erwarmt. Diese Tem- 
peratur wurde fur 30 min gehalten. Das ausgefallene Polymerisat 

45 wurde abfiltriert und von dem Filtrat exakt 100 ml in einen 

vorher tarierten 250-ml-Einhalskolben gefullt. Daraus wurde das 
Losungsmittel am Rotationsverdampf er entfernt. AnschlieBend 
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wurde der verbleibende Rucks tand im Vakuumtrockenschrank bei 
80°C/2 00 Torr fur 2 h getrocknet. Nach dem Erkalten wurde ausge- 
wogen . 



5 Der xylollosliche Anted. 1 ergibt sich aus 

g x 500 x 100 
Xl ~ G x V 

X L = xylolldslicher Anteil in % 
10 g = gefundene Menge 
G = Produkteinwaage 

V = Volumen der eingesetzten Filtratmenge 



Der chemisch gebundene Comonomer anteil der erf indungsgemaBen 
15 vorzugsweise statistischen Copolymerisate des Propylens mit C 2 - 
bis Cio-Alk-1-enen, gemessen mit der Methode der 13C-NMR-Spektro- 
skopie, liegt im allgemeinen im Bereich von 0,001 bis 35 mol-%, 
vorzugsweise im Bereich von 0,01 bis 15 mol-%, bezogen auf das 
Copolymere. Als C 2 - bis Ci 0 -Aiken kommen insbesondere Ethylen, 
20 1-Buten und der en Gemisch in Frage. 

Ein gut geeignetes Propylenpolymerisat ist das Homopolypropylen 
NOVOLEN M NX 50081 der Targor GmbH (vorher 
BASF Aktiengesellschaf t) . 

25 

Die erf indungsgemaBen Formkorper (SpritzguBartikel) werden im 
allgemeinen mit den ublichen, dem Fachmann bekannten, Spritz- 
gieB-Verf ahren hergestellt. 

30 Der E-Modul der erf indungsgemaBen Propylenhomo und -copolymeren, 
gemessen im Zugversuch nach ISO 527, liegt im allgemeinen im Be- 
reich von 13 00 bis 7500, vorzugsweise im Bereich von 1500 bis 
7500. 



35 Der Haze, als Komplementarwert fur Transparenz, bestimmt nach 
ASTM D 1003, betragt fur die erf indungsgemaBen Propylenhomo und 
-copolymeren weniger als 10, vorzugsweise weniger als 8 %. 

Die erf indungsgemaBen SpritzgieB-Artikel konnen noch die ublichen 
40 Thermoplast-Additive in den ublichen Mengen enthalten. Als Addi- 
tive kommen in Frage Antistatika, Gleitmittel, wie Fettsaure- 
amide, beispielsweise Erucasaureamid, Stabilisatoren, Neutra- 
lisationsmittel, wie Calciums tearat, Pigmente und auBerdem an- 
organische Fullstoffe wie Talkum, Aluminiumoxid, Aluminiumsulf at, 
45 Bariumsulf at, Calciummagnesiumcarbonat , Siliciumdioxid, Titan- 
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dioxid, Glasfasern sowie organische Fullstoffe wie Polyester, 
Polystyrol, Polyamid und halogenierte organische Polymere. 

Bevorzugte Additive sind aufierdem Nucleiierungsmittel , wie 
5 Talkum, Alkali- oder Aluminium- Salze von Carbon- und Alkylaryl- 
sauren, bestimmte Polymere wie Polyvinyl cylohexan oder Polycy- 
clopenten und Polyhydroxyverbindungen, wie Sorbitol -Derivate . 
Besonders bevorzugt sind Sorbitol -Derivate. 

10 Die erf indungsgemafien Propylenhomo und -copolymeren sind gut 

geeignet zur Herstellung von Formkorpern, vorzugsweise von Hohl- 
korpern, insbesondere von Spritzgiessartikeln fur diverse 
Verwendungen , wie exemplar isch im folgenden beschrieben. 

15 Die erf indungsgemafien Propylenhomo und -copolymeren sind geeignet 
fur Verwendungen (Anwendungen) 

im Audio/Video/Computer -Bereich 

wie CD/CD-ROM Verpackungen, Cassettenhullen (Audio/Video) , Boxen 
20 fur Disketten und Bander; 

im Medizinbereich 

wie Petrischalen, Kuvetten/Blutanalyserohrchen, Pipetten, Einmal- 
pipettenspitzen, Arzneimittelverpackungen, insbesondere Dosen 
25 oder Deckel, Spritzen-Zylinder , Milchpumpen, Verpackungen fur 
Tabletten, Mundstucke fur Inhalatoren; 

fur Molkerei-Lebensmittel -Verpackungen 

wie Joghurtbecher / Dessertbecher , Kaseverpackungen, Pastetenver- 
30 packungen, Feinkostbecher , Portionsbehalter , Menuschalen, Gewurz - 
behalter; 

im Haushaltsartikelbereich 

wie Trinkbecher, Behalter fur Lebensmittel , Ferrero®, Tupper- 
35 ware®)/ Mikrowellenanwendungen, Catering, spritzgeblasene Behal- 
ter, Wasserentkalkerf ilter, Brauereif ilter , Kleiderbiigel, Iso- 
lierkannen, Babyf laschen, Deckel fur Babyf laschen, Schnuller- 
teile; 

40 im Buroartikelbereich 

wie Ablagekasten, Sortierkasten, Magazinkasten, Stehsammler , 
Zeichenutensilien; 

im Kosmetikverpackungsbereich 
45 wie Salbenbehalter , Kappen, Hulsen, Feuchttuchboxen, Dosen, Deo- 
roller (Kugel und Gehause) ; 
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fur Verschliisse, Kappen, Deckel allgemeiner Art; 
W^schmi 1 t e 1 verpackungen 
wie Dosierbehalter , Kugel; 

5 im Sanitarbereich 

wie Zahnbiirstenkocher , Zahnpastenbehalter - wie Tuben, Dosier- 
spender - Becher, Biirstenkorper , Ablagen im Badezimmer, Bade- 
zimmermobel, Spiegelschranke, Toilettensitze, Hotelseif enspender ; 

10 im Elektrogeratebereich 

wie Kaf f eemaschinengehause, Sichtfenster fur Kaf f eemaschinen oder 
Wasserkocher , Eierkocherabdeckungen, Kuhlschrankinnenteile - wie 
Gemiisefacher - Lichtleiter - z. B. in Autos - Personenwaagen, 
Bugeleisen, Wasserbehalter - wie Wasserkocherdeckel - Lampen- 

15 abdeckungen; 

im Lager- und Transportbehalterbereich 

wie Schraubenbehalter, Werkzeugebehalter , Sichtfenster, Tier- 
transportbehalter, Schmuck- und Geschenkverpackungen - wie 
20 Swatch® -Verpackungen Korbe, Wandhalter; 

im Schreibegeratebereich 
wie Schreiberhulsen; 

25 im Spielzeugbereich 

wie Spielkartenverpackungen, Spielzeug-Auf bewahrungsbehalter - 
fur zum Beispiel Lego®-Bausteine; 

im Laborbedarf sbereich 
30 wie MeBbecher, MeBzylinder, Laborf laschen - beispielsweise fur 
aggressive Substanzen - Eimer; 

Die erf indungsgemaBen Propylenhomo und -copolymerisate sind 
weiterhin gut geeignet zur Herstellung von Formkorpern, vorzugs- 
35 weise SpritzguBartikel 

wie Kartuschen, Klipse und Ringe - z . B . fur Vorhange - Chip-Kar- 
ten, Chipkartenschutzhullen, Kocher ; 

im Werkzeugbereich 
40 wie Werkzeuggrif f e; 

im Kraf tf ahrzeugbereich 

wie Abdeckungen fur Innenbeleuchtungen, Glasersatz, Polycarbonat- 
oder Polys tyrolersatz; 

45 

im Mobelbereich, vorzugsweise Mobel fur den AuBenbereich, 

wie transparente, eingefarbte oder nicht eingefarbte Gartenmobel . 
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Patentanspruche 

1. Verwendung von Homopolymerisaten des Propylens oder Copoly- 
5 merisaten des Propylens mit C 2 -Cio -Alk- lenen, die durch die 

Polymerisation der entsprechenden Monomeren mit Metallocen- 
katalysatoren erhaltlich sind, zur Herstellung von Form- 
korpern. 

10 2. Verwendung von Homopolymerisaten des Propylens oder Copoly- 
merisaten des Propylens nach Anspruch 1 zur Herstellung von 
SpritzgieBartikeln fur den Audio-, Video- oder EDV-Bereich. 

3. Verwendung von Homopolymerisaten des Propylens oder Copoly- 
15 merisaten des Propylens nach Anspruch 1 zur Herstellung von 

SpritzgieBartikeln fur den Medizinbereich. 

4. Verwendung von Homopolymerisaten des Propylens oder Copoly- 
mer isa ten des Propylens nach Anspruch 1 zur Herstellung von 

20 SpritzgieBartikeln fur Verpackungen im Molkerei- oder Lebens- 

mittelverpackungsbereich. 

5. Verwendung von Homopolymerisaten des Propylens oder Copoly- 
merisaten des Propylens nach Anspruch 1 zur Herstellung von 

25 SpritzgieBartikeln fur den Haushaltsartikelbereich. 

6. Verwendung von Homopolymerisaten des Propylens oder Copoly- 
merisaten des Propylens nach Anspruch 1 zur Herstellung von 
SpritzgieBartikeln fur den Lager- und Transportbehalterbe- 

30 reich. 

7. CD- oder CD -ROM -Verpackungen aus Homopolymerisaten des Propy- 
lens oder Copolymerisaten des Propylens mit C 2 - Cio-Alk- lenen, 
die durch die Polymerisation der entsprechenden Monomeren mit 

35 Metallocenkatalysatoren erhaltlich sind. 

8- Petrischalen oder Spri tzenzylinder aus Homopolymerisaten des 
Propylens oder Copolymerisaten des Propylens mit C 2 - 
Cio -Alk -lenen, die durch die Polymerisation der entsprechenden 
40 Monomeren mit Metallocenkatalysatoren erhaltlich sind. 

9. Joghurtbecher , Trinkbecher , Lebensmittelbehalter , Haushalts- 
filter aus Homopolymerisaten des Propylens oder Copolymeri- 
saten des Propylens mit C 2 -Cio- Alk- lenen, die durch die 
45 Polymerisation der entsprechenden Monomeren mit Metallocen- 

katalysatoren erhaltlich sind. 
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10. Mobel fur den AuBenbereich, Kiihlmobelinnenteile aus Homopoly- 
merisaten des Propylens oder Copolymerisaten des Propylens 
rait C 2 -Cio-Alk-lenen, die durch die Polymerisation der ent- 
sprechenden Monomeren mit Metal locenkatalysator en erhaltlich 
5 sind. 
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ABSTRACT: 

CHG DATE=19990402 STATUS=0>The invention 
relates to the use of homopolymers from propylene 
or of copolymers from propylene with C2-C10-alk-l- 
enes, which can be obtained by polymerisation of 
the corresponding monomers with metallocene 
catalysts, for the production of moulded articles 
such as injection moulding articles. 
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